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AB Fire/thermal barrier sheets for use in wall cavities comprise foam cores 

impregnated with fireproofing agents such as phosphates and surface layers 
containing intumescent materials such as blown graphite, ethyl enediamine 
phosphate, ammonium polyphosphate-melamine-pentaerythritol mixture, 
vermiculite, water glass, and boric acid (salts) . 

ST phosphate impregnated foam contg multilayer fire thermal barrier sheet; 
boric acid multilayer fire thermal barrier sheet; water glass multilayer 
fire thermal barrier sheet; vermitulite multilayer fire thermal barrier 
sheet; polyphosphate melamine pentaerythritol multilayer fire thermal 
barrier sheet; ethyl enediamine phosphate multilayer fire thermal barrier 



sheet; blown graphite multilayer fire thermal barrier sheet; intumescent 
layer fire thermal barrier sheet 
IT Polyphosphoric acids 

RL: TEM (Technical or engineered material use).; USES (Uses) 

(ammonium salts, intumescent layer, containing melamine and 
pentaerythritol; multilayer, flame-resistant foam- containing sheets for 
construction) 
IT Intumescent materials 
Intumescent materials 

(fire-resistant intumescent materials; multilayer, flame-resistant 
foam-containing sheets for construction) 
IT Fire-resistant materials 
Fire-resistant materials 

(intumescent fire-resistant materials; multilayer, flame-resistant 
foam- containing sheets for construction) 
IT Thermal insulators 

(multilayer, flame-resistant foam-containing sheets for construction) 
IT Plastic foams 

RL: TEM (Technical or engineered material use) ; USES (Uses) 

(phosphate- impregnated; multilayer, flame-resistant foam- containing sheets 
for construction) 
IT 7782-42-5, Graphite, uses 

RL: TEM (Technical or engineered material use); USES (Uses) 

(blown, intumescent layer; multilayer, flame-resistant foam-containing 
sheets for construction) 
IT 7664-38-2D, Phosphoric acid, salts, uses 

RL: MOA (Modifier or additive use) ; USES (Uses) 

(fireproof ing agents, foam containing; multilayier, flame-resistant 
foam-containing sheets for construction) 
IT 115-77-5, Pentaerythritol, uses 

RL: TEM (Technical or engineered material use) ; USES. (Uses) 

(intumescent layer, containing ammonium polyphosphates and melamine; 
multilayer, flame-resistant foam-containing sheets for construction) 
IT 108-78-1, Melamine, uses 

RL: TEM (Technical or engineered material use) ; USES (Uses) 

(intumescent layer, containing ammonium polyphosphates and pentaerythritol; 
multilayer, flame-resistant foam- containing sheets for construction) 
IT 1318-00-9, Vermiculite 1344-09-8, Waterglass 10043-35-3, Boric acid, 
uses 10043-35-3D, Boric acid, salts 14852-17-6, Ethyl enediamine 
phosphate 

RL: TEM (Technical or engineered material use) ; USES (Uses) 

(intumescent layer; multilayer, flame-resistant foam-containing sheets for 
construction) 
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(54) Schaumsloffflo&rper mil flammiiemmenden Elgenschaften, insbesondere fOr Bauzwecke 



(57) Es wild ein SchaumstoHlcOrper (S) angeget)ea 
der flammhemmend irrprdgniert ist und eine Vertxindfo- 
lie (V) aus zwei Selt>stkiebefblien (2) trdgt zwischen 
denen ein intumeszierendes Material (1), vorzugsweise 
BIdhgraphit eingeschlossen ist. Wentgstens eine der 
k>eiden Selt)6tidek>efbiien (2) ist im Ursprungszustand 
doppelseitig ldet>end und daher unmftte&)ar mit dem 
Schaumstofflcem (4) vertdebi Vbrzugsweise ist auch 
die andere der t>eiden Selt3stldet)efolien (2) t>eidsei!ig 
idet>end und ggf. von einer Trennfolie (3). insisesondere 
Silikonpapier, at)gedecld. so daB nach dem AblOsen der 
Trennfolie (3) der mit der SchaumstoffkOrper (4) an sei- 
nem Bnsatzort dutch Verfdebung mit benachbarten 
Bauteilen gesichert weiden Kann. 
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Beschreibung 

[0001 1 Die Erf indung betrifft einen SchaumstoffkOrper 
rrat flammhemmenden Eigenschaften, insbesondere fQr 
die f lammhemmende Abdichtung von Fugen und V\tand- 
durchbrOchen in Bauwerken und dergleichen. 
[0002] Bei der Erricbtung von Bauwerken aller Art tre- 
ten sowohl AnschluBfugen, Wand- und Deckenfugen 
ate auch StoBfugen auf. Die Fugenbrerten reichen dabei 
von wenlgen MiQimetern bis zu 150 mm und werden 
hdufig einfach mit MOrtel veracHossen. Weiterhin gibt 
es Wandcfcjrchbruche. z.B. fOr Rohrleitungen und dgl., 
die verschlossen werden mussen. 
[0003] Bel Brandwanden ist der Einsatz von MOrteIn 
nicht mO^ich, da sie keine dauerelastischen Eigen- 
schaften aulweisen, die man zur Aufnahme der gegen- 
seitigen Bewegung der durch den MOrtel abgecfichteten 
Bauelemente braucht 

[0004] Oblicherweise greift man dann auf mit Mineral- 
woHe hinterfuiite Systeme zurQck. Diese Methode IdBt 
hinaichllich der Feuerbetflndigkert hflufig, insbesondere 
wegen mangelhafter Ausfuhrung der Artseiten, zu wQn- 
schen Obrig und Ist fOr den Verart>elter nicht angenehm 
ausfQhrt>ar und zudem zeitaufwendig. 
[0005] Eine weitere MOglichkeit zur FugenabdkMjng 
sind sogenannte Brandschutzschnure, Brandschutz- 
bflnder Oder Streifen aus geschdumten Pdlymeren 
(hauptsdchllch auf PU-Basis), die auf unterschledlteh- 
ste Welse funktlonlerea Allen gemeinsam ist daS sie 
intumeszierende Substanzen oder Qemische enthaltenp 
die die Fuge vor Rauch und Feuerdurchtritt verschlie- 
Ben sollen. Als intumeszierende Rohsloffe kommen 
Biahgraphite, Mischungen aus Melamin / Penlaerythrit / 
Ammonlum-Polyphosphat oder Wasserglas (Na-Sfli«t- 
UVsungen) vor. 

[0006] Hauptnachteile dieser Systeme sind de man- 
gebide Bestdndlgkeil/DkMigkeit gegen Wbsser, die 
schwierige Applikation oder das manchmal notwendige 
Verklet>en mit einem KitL 

[0007] Der Erfindung liegt cGe Aufgabe zugrunde, 
einen SchaumstoffkOrper anzugeben. der ein feuert)e- 
siandlges Fugenmaterial reaiteiert und der sehr verar- 
beitungsfreiffidlwh, d.h. schnell und einfach zu 
montieren ist und der Alltagsfunktbnen (z.B. Schall- 
und Wflrmeschutz, V^sserdchttgkeit) eines Dichtungs- 
materiate erfuin. Dabel soil es sich bei den Fugenf Ian- 
ken um mineralischep als auch um metallische 
UntergrQnde handein kOnnen. 
[0008] Diese Aufgak>e wird durch die Im Anspruch 1 
angegebenen Merkmale gelOst. Vbrteilhafte Ausgestal- 
tungen der Erfindung und Anwendungen sind Gegen- 
sland weiterer AnsprOcha 

[0009] Der erfindungsgemaBe SchaumsloHkOrper 
t)esteht im wesentlichen aus einem PU-Schaumstoff als 
Kern, der mit einer wdssrigen Trankung imprdgniert ist 
wobei die Trdnkung vorzugsweise aus anorganischen 
FQIImitteIn und Brandschutzmittein, vorzugsweise auf 
Phosphat-Baste, aufgebaut isL Ate Bindemittel dient 



dabei vorzugsweise eine wdssrige Acrylatdteperskm. 
[0010] Die TranKung eriaubt es dem Schaumstoff 
auBerdem nach s^ner Kbmprimierung. bei spdterer 
Applikation langsam aufzugehen wd die Fuge vollstan- 

5 dig auszufullen. 

[0011] Weiteres wtehtlges Merkmal der Erfindung tet 
eine auf den Schaumstoffkem aufkaschierte Selk)Stkle- 
befolie (nachfolgend SK-Folie genannt). die nicht nur 
eine Montagehitfe ist sondern auch eine entscheklende 

10 Rolle im Brandfalle spielt. 

10012] Im BrandfaUe vericohit namich der PU- 
Schaumstoff und bildet ein stabiles SchaumgerOst aus. 
das die Rauch- und Feuerausbreitung durch die Fuge in 
angrenzende Brandabschr^e verzOgert. Bei t>esonde- 

is ren Anfbiderungen z.B. extrem breiten Fugen oder bei 
der Anwendung auf metallischen UntergnQnden kann 
die Haftung zwischen Fugenflanke und SK-Fdie/PU- 
Schaum infolge Erweichung oder Schruirpf vertoren 
gehen. Aus cliesem Grunde ist die SK-Folie brand- 

20 schutztechnisch, d.h. intumeszierend. ausgerOsteL 
[0013] FQr die Herstellung cfieser Fdie kommen meh- 
rere MOglk:hkeften in Betracht Vbrzugsweise wIrd auf 
ein doppelseitiges Klebeband z.B. aus Polyethyten. 
Polyester (entspricht SK-F6lie) einseitig ein intumeszie- 

25 rendes Material. z.B. Biahgraphrt so gestreut. daB eine 
glek;hmaBige Beschichtung enlstehL Die G^aphit- 
menge kann zwischen 10 und 150 Q/n? Hegen. Zur bes- 
seren BIndung des intumeszierenden Materieds, im 
Beispiel des G^aphrts, im Brandfalle kOnnen t>ei der 

30 Herstellung der Fdie Borsdure oder deren Salze in Mei- 
neren Mengen (5-10%) zugesetzt werden. Borate 
geben endocherm }Nass& ab. was die Brandtenpera- 
lur senkt und schmelzen schlieBDch zu einer glasdhnli- 
chen Substanz zusammen, so daB das expandierte 

35 Material, z.B. Graphit nicht so leicht auseinanderfailt. 
Ate Alternative zum enivahnten Biahgraphrt kommen 
Wasserglas (Na^likate), Borsaure und deren Salze, 
Vermicurite und Kbmbinatk>nen aus MetemaVPentaery- 
thrit/Ammonium-Polyphosphat bzw. deren Derivaten in 

40 Firaga 

[0O14] Auf diese bestreute SK-Folie wird eine zwerte, 
nk;ht bestreute SK-Folie geMebt. Ate Ergebnte erhait 
man eine zwischen zwei SK-F6lien gebundene Graphit- 
schichL Diese wird nachfolgend der Einfachhieit haber 
45 Vertxjndfblie genannt Auf den beiden AuBenseiten cfie- 
ser Verbundfolie befindet sich noch z.B. Silikonpapier, 
das das VerMeben beim Aufwickein der Vertxjndfblie 
verhindert 

[001 5] Bei der Bestreuung der ersten Fblge ist unbe- 
50 dingt darauf zu achten, daB kein uberschOssiges Intu- 
meszenzmaterial auf der Folie vert)leit>t. da sonst die 
Haftung der zweiten Folie beetntrachtigt isL 
[001 6] Der imprdgnierte PU-Schaum wird mit dieser 
Vertxjndfblie ein- oder beidseitig kaschiert (verklel3t). 
55 Der Grund, warum zwei doppelseitige Klebefblien ver- 
wendet werden, ist der. daB bei der AppHkaHon des 
SchaumstoffkOrpers die auBere Klebelblie nach dem 
Abziehen des Sflikonpapiers ate MontagehiHe genulzt 
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weiden kann. Das VerMeben des SchaumstciffkOrpers 
an der Fugenflanke senkt den RauchgasdurcMritt im 
Brandfalle, besonders bei unebenen Ranken. erheb- 
lich. 

[001 7] Bei dem zugrundeliegenden Schaumstoffkem- 
material ist es unerheblk^, ob es sich urn einzelne 
Schaumstoffplatten Oder urn sogenannte Rdlenware 
(Abniessung: Breite: 1-1 ,5m; Lange: 30m Oder ein Viel- 
faches davon; Dicke: 2-60mm) handelt. 
[0018] Tratz der geringen Verbundfblierxlkte von im 
Beispiel ca. 0,4mm reicht die Menge des im BrandfaHe 
expandierenden Intumeszenzmaterials, z.B. des Gra- 
phits, aus, um eventueil auftretende Spalte und Risse 
im verkoNten PU-Schaum zu schlieBea Das Expansi- 
onsvolumen von Blfihgraphit tiegt etwa beim 30- bis 40- 
fachen seines Ausgangsvolumens (ca. 3-5 mm pro 
Schk^ beim AusfQhrungsbeispieO. 
[0O19] DiegrOBtenVbrteiiegegenaberverglek^hbaren 
FugenfQDungslOsungen iiegen darin. daB: 

- dielntumeszenzschk^htsehrdOnnist 

es sich um ein von IHause aus trockenes" System 
handeit das keiner Trocknung nach seiner l-lerstel- 
lung und nach der Appllkation bedarf, 

- die Menge des tntumeszenzmaterials variieibar ist 

- der PU-Schaum selbstfeuefbestandig ausgerOstet 
ist, 

- die Anwendung auf Metall mOglich ist, 

- die Verbundfofie als Montag^ilfe einsetzt>ar ist, 

- die Vertxjndfolie auBenseitig angebracht sein kann, 
was Unebenheiten an den angrenzenden Bau- 
wertefiachen bei der Expanskm des inlumeszie- 
renden Materials ausglek;ht, 

- die Vert)und1blie auch zwischen Schaumschkditen 
eingelagert werden Icuin, 

- die Vertxmdfblle selbst lageft)ar und sehr einfach 
und beliel>ig kDnffektk)niert)ar ist. 

- der GesamtkCHper in alien Richtungen sehr HgxM 
und kDmprimiert>ar ist 

- der PU-Schaum alle elastischen Eigenschaften wrie 
Z.B. Biege- und Zugeigenschaften, Daueretastiziiat 
ohne ProNeme aufrectitertialten kann. 

[0020] Erf indungsgemaS ist erkannt worden. daB die- 
ser Schaumstoffkfirper mit einer sehr viel grOBeren 
Anwendungsbrerte, als nur als Fugenmaterial. zur Ver- 
fOgung gestellt werden kann. Aufgrund der guten f lexi- 
blen Eigenschaften ist es mOgrich. den 
SchaumstoffkOrper zu wk;keln, z.B. um Elektrokabel 
Oder Rohre damit zu umwickeln. MetalKsche Unter- 
grOnde stellen kein Prot)iem dar, da aufgrund des sehr 
Meinen Enivek:hungsberek;hes kein At)schmelzen des 
PU-Schaums zu beobachten ist. 
[0021] Ein weiteres Anwendungsfeki sind FbrmteOe 
aus dem SchaumstoffkOrper, inst>esondere Brand- 
schutzstopfen, die als temporftre und permanente 
Abschottung von noch nicht belegten WanddurchbrO- 
chen Oder -durchfOhrungen eingeselzt werden kOnnen. 



Die Stopfen werden t>eispielsweise einfach aus einem 
f Idchigen Material ausgestanzt. 
[Q022] Denkbar ist auch ein Einsatz der Erfindung als 
FGIIung von Brandschutzkissen. Clblichentfeise sind 

5 Brandschutzkissen mit Mineralwolle und/oder einem 
mehr oder weniger intumeszierenden Material gefQIIte 
Qlasfasersflckchen. HandelsGblk:he Brandschutzkissen 
sind nur wenig elastisch t>zw. komprimiert^ar und wer- 
den hauptsdchlich fQr grOBere Mauerdurchtxilche ein- 

10 gesetzt. Die AusfQhrungslorm der Erfindung fOr diese 
Anwendung sieht ein Verpacken eines erfindimgs- 
gemdBen SchaunstoffkOrpers in ein Gaasfasergewebe 
vor, so daB ein direkter Flammenangriff auf den PU- 
Schaum verhindert und der Abbrand desselben verz6- 

IS gert wird. Durch die elastischen Eigenschaften des PU- 
Schaumes ist ein Arqpassen an die OI)erfidche der 
auBeren Umgebung O^abel, Mauerwerl^ sehr gut mOg- 
Ik^h. 

[0023] Es gtot verschiedene MOgiichkeitea de Lehre 
20 der voriiegenden Erfindung in vorteilhafter Weise aus- 
zugestalten und weiterzubikien. Dazu ist einerseits auf 
die UnteransprOche, anderseits auf die nachfolgenden 
Eriduterungen von zwei AusfQhningst>eispielen der 
Erfindung und sedis Verwendungen der Erfindung 
25 anhandderZex:hnungzuvenAreisen. 
[D024] InderZ^k^hnungzeigen: 

Rg. 1: in schematischer [>arstelung einen Quer- 
schnftt durch eine vorgefertigte Verbundfolie, 

30 

Rgur 2: In schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung eine Fuge mit dem eingebauten Brand- 
schulzschaumkOrper mit intumeszierender 
SelbstMebebeschichtung. 

35 

Rgur 3a: in schematischer Perspektivdarstellung 
eine Rontansicht eines eingebauten Stopfens, 

Rgur 3b: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
40 stellung ein kreisrundes Loch, das mit zwei ausge- 
stanzten Stopfen verschlossen ist 

Rgur 4a: in schematischer Perspektivdarstellung 
eine Rontansk:ht einer gewickelten AusfOhrungs- 
45 fonm fOr kreisrunde LOcher. 

Rgur 4b: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stelhjng e^ kreisrundes Ljoch. das mit zwei gewik- 
kelten Stopfen verschlossen ist. 

50 

Rgur 5a: in schematischer Darstellung eine Front- 
ansk^ht einer Kabel- Oder RohrdurchfOhrung. mit 
gewKkelter Abdk^htungsvariante, 

55 Rgur 5b: in schematischer. quergeschnittener Dar- 
stellung eine Kabel- oder RohrdurchfOhrung, die an 
den bekten Lochenden mit gewKkeltem Material 
abgedichftet ist. 
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Rgur 6: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung ein mit dem BrandschutzschaumkOrper 
gefQittes Brandschutzkissea 

Figur 7a: in schematischer Darstellung eine weitere s 
Vemvendung des eifindungsgemaBen Schaum- 
stofffcOrpers auf Kabeltrassen Oder Kabelleitern. 

Rgur 7b: in schematischer. cpjergeschnittener Dar- 
stellung eine ak)geschottete Kabeltrasse mit voran io 
fDdertem. erf indungsgemaBem Scha um stDf fkfl rper, 

Rgur 8a: in schematischer Darstellung eine weitere 
Verwendung des erflndungsgemaBen Schaum- 
8toffl«0rper8fib'&nzelKak)eloder Ftohre^ is 

Rgur 8b: in schematischer, quergeschnittener Dar- 
stellung eine abgeschottete Durchfahrung eines 
Kabels Oder eines Rohres, mit voran fixiertem, 
erfindungsgemaSem SchaumstoffkOrper. 20 

[0025] Rgur 1 zelgt den Aufbau einer f lammhemmen- 
den VeibundfoUe V. die im wesentlk;hen aus zwei 
SelbstMebefblien (2) und einer dazwischen einge- 
schtossenen Bldhgraphitschk^ht (1) besteht Bn 2s 
Abdeckmaterial (3), beispietsweise ein Sflikonpapier, 
das jeweils auf die SebstMebefblien (2) auBen aufge- 
bracht ist, verhindert das ungevwollte VerMeben t>eim 
Aufwickeln und Lagem der Vertxjndfolie V. 
[0026] Die Darstellung ist nk;ht maBstabsgetreu, son- 30 
dem soil nur den prinzlpiellen Aulbau darstellen. Die 
GesamAdteke der Verbundlblle V betragt ungefahr 0,4 
mm. 

[0027] Die Rgur 2 zeigt eine mOglk^he AusfOhrungs- 
form eines SchaumstoffkOrpers S mrt einem Schaum- 3S 
stoHkem (4), der beiderseits mit einer Anordnung nach 
Ffg. 1 versehen ist. wobei aber auf den dem Schaum- 
stoffkem (4) benachbarlen Seiten der Verbundfbiien die 
Silikonpapiere (3) schon bei der Erstellung des 
SchaumstoffkOrpers S entfemt worden sind, um die 40 
Verbundfolien V mit dem Schaumstoffkern (4) zu verMe- 
ben. Vor der Montage des SchaumstoffkOrpers S in 
einer Bauwericsfuge, wie in der Zenhnung dargesteOt 
kann wenigstens eines der noch vorhandenen Silikon- 
papiere von dem flammhemmenden SchaumstoffkOr- 4s 
per S entfernt werden. um diesen wenigstens einseitig 
mit der Ranke W der von Wdnden 5 begrenzten Bau- 
werksfuge zu verMeben und dadurch an seinem Plate 
zu sichera Dieser Zustand ist in Rg. 2 dargesteilL 
Selbstverstandlich kOnnte auch das Silikonpapier 3 auf so 
der anderen Seite des SchaumstoffkOrpers S entfemt 
warden. Denkbar wfire auch eine Applikatfon mit bekien 
auBenliegenden Silikonpapieren. So ist ein Enbau 
nach einer ungewoltten Dekomprimierung des PU- 
Schaumes mOglk^h, da das glatte Silikonpapier das En- ss 
bringen erleichtert 

[0028] Rg. 3a zeigt den Einsatz eines erflndungs- 
gemaBen SchaumstoffkOrpers S als Stopfen in einem 



Durchbruch einer Mauerwand 5. Rg 3b zeigt die Anord- 
nung von Rg. 3a im LdngsschnitL DemgemdB sitzen in 
dem Mauerdurchbruch zwei Stopfen hintereinander. 
ggf. in gegenseitigem Abstand. und die Stopfen beste- 
hen jeweils aus einem ersten. inneren Schaumstoffkern 
4a, der in der ot>engenannten Art getrankt ist einer Ver- 
bundfdie gemSB Rg. 1 (ohne Silikonpapiere). in Rg. 3b 
durch die Bezugszeichen 1, 2 ihrer Bestandteile 
gekennzek;hnet auf jeder Seite des inneren Schaum- 
stoffkerns 4a, und mit den Vert)undfblien jeweils ver- 
Mebten zweiten, duBeren Schaumstoffkem 4b, 
eberrfalls in der obengenannten Art getrdnkt. 
[p029] Wie Rg. 3b zeigt sind die Verbundfolien quer 
zur Erstreckung des Mauerdurchbruchs angeordnet. 
d.h. im Brandfalle quer zur Ramme, im Qegensatz zu 
der Anwendung nach Rg. 2. wo die Verbundfolien in 
Flammrichtung veriaufen 

[P030] In dem Zwischenraum zwiscften den k>eiden 
Stopfen kann ggf. Mineralwolle eingebaut sein. 
[P031] Nforgenanntes sind vorteilhafte Anwerviungs- 
beispiela Es sei daher belont daB es nahezu unbe- 
grenzte VariationsmOgfichkeiten zur Anordnung der 
Verbundfolie und der verwendbaren SchaumstofldKken 
gflst 

[0032] Die Anwendung als Stopfen gemSBRg. 3a und 
3b stent andere Anfbfderungen als die fOr Fugen gemaB 
F«. 2. Es gibt z.B. keine KbmprBnierung, dh. ersters. 
Wasser kann sehr leicht eindringen und zweitens Feuer 
und Rauch kOnnen im Brandfall schneller vorankom- 
men. Als LOsung fOr diese Probleme ist eine Mehrfach- 
anordnung der Verbundfolie, wie z.B. in Rg. 3b 
dargestellt. gOnstig. Diese Verbmdfolien vertundem 
sowohl einen WasseiY&rchtritt. als auch einen Feuer- 
und Rauchdurchtritt. Als Sk^herfi^tsreserve kann vor 
der Applikation eine dOnne Schicht einer feuert>estandi- 
gen Dichtungsmasse auf (fie Bauteillaibung aufgetra- 
gen warden. 

IP033] Rg. 4a und 4b zeigen als eine Alternative zum 
gestanzten Brandscftutzstopfe n der Rg. 3a und 3b das 
spiralige Aufwickein eines relativ dOnnen, streiferTfOrmi- 
gen SchaumstoffkOrpers der erfindungsgemSBen Art 
zur Erstellung eines Stopfens eines zum AusfQIIen 
eines Mauerdurchbruchs (Lochs) ausrewhenden 
Durchmessers. Da der getrdnkte Schaumstoffkern 4 
nach der Applikatfon noch etwas aufgeht. schlieBen 
sich Meinere Zwickel von sebst GrOBere LQcken sollten 
mit einer Dichtungsmasse versiegelt werden. Die Rg. 
4a und 4b sprechen im Qbrigen for sKh selbst und brau- 
chen daher nk^fit welter erldutert zu werden. 
[P034] Rgur 5 zeigt die gewickelte Ausfuhrungsvari- 
ante fOr die Anwerxiung fOr Kat>el- Oder RohrdurchfOh- 
rungen. Man erkennt ein Kabel 6 Oder Rohr in einen 
liAaueidurchbruch, das von einem streHMOrmig ausge- 
bikfeten. erfindungsgemflBen SchaumstoffkOrper 
umwickelt ist. Dabei stellt die im WIckel innerste Selbst- 
Mebeschlcht den mechanischen Halt am Kabel bzw. 
Rohr sk;her, wflhrend die duBerste Schicht fOr einen 
Halt am Mauerwerk sorgt und beim Auflbldhen des bitu- 
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meszenzmaterials dort Dichtungsfunktionen hervonruft. 
[0035] Es ist mOglich runde und eckige DurchfOhrun- 
gen abzudichten. Vereinfacht wiixi cfie Applikation und 
die sichere Funkb'onsQbemahme, wenn die geometri- 
8Che Form des Durchbnichs mit der Form des Kabels, s 
Rohres Oder LQHungskanales Qbereinslimmt. Auch im 
Brandfall ist die Anwendung auf Metal! kein Problem, da 
der entstehende intumeszierende Schaum, t^ispiels- 
weise aus Graphit, ach gegen dae Metall und den ver- 
kohlten Schaumstoff aus dem Schaumstoffkern 4 io 
drCkckt. 

[0O36] Eine weitere Verwendung des eifindungs- 
gemdBen SchaumkOrpers zeigt Rgur 6. Es ist denkbar, 
daB der bekiseitig mit Verbundfolle V k)eschichtete 
Schaumstoffkem 4 als FQllung fOr Brandschutzkissen is 
dienen kann. Dazu wild ein Block des erflndungs- 
gemaBen SchaumstoffkOrpers S in ein GBasfasersack- 
chen 7 eingendht Das Qasfasergewebe vertiindert 
einen schnellen Abbrand. da es Feuer / Rauch vom 
SchaumstoffkOrper S trennt Gegenuber herkOmmli- 20 
Chen Brandschutzkissen besftzt diese Wriante zwei 
wesentfiche Vbrteile. Erstens ist das Kissen formstabii 
und sehr gut handhabbar und zweitens ist es kompri- 
mieft>ar und kann noch etwas intumeszierea 
[0037] Die Rguren 7 und 8 zeigen die Anwendung als 25 
thermisches bolalions ma t e nal fOr Kabek und Rohr- 
durchfOhrungen aller Art. Dabel wird vor und hinter 
einer bestehenden Abschottungseinrichtung 8 der zu 
schOtzende Untergrund der Abschottungseinrichtung 
mindestens einmal von dem erfindungsgemdSen 30 
SchaumslDffkOrper. dargestellt mit den Bezugszefchen 
1, 2, 4 seiner Bestandteile, berOhrt Der Zweck besteht 
darin. daB nachtrdgFich MaBnahmen IQr eine Verldnge- 
rung der Feuerwkierstandsdauer oder des Funktionser- 
haltes getroffen werden kOnnen. Bel den Anwendungen 35 
wirkt die Isolatkm haifitsachlkh auf der feuerabge- 
wandten Seite. 

[0038] Eine Anwendung als Flammsperre auf Kabett- 
rassen 10 ist gemaB den Rg. 7a und 7b ebenfalls mOg- 
lk:h. Solche Rammsperren sollen das Weitertvennen 40 
von Kat>eln auf Kak)eltrassen verhindern. Die zugrunde- 
liegende Uee ist, daB durch das Unrvnanteln der Kabel 
6 die Sauerstoffzufutr unterbunden wird, so daB das 
Feuer eriischt. Die Verbundfolle, vorzu^weise mit Blah- 
grapfift als intumeszierendes Material darin. t)erQhrt de 45 
Kabel 6. AuBenseitig sollte aber auf die Vertxjndfblie 
verzicfitel weiden, wenigstens dann, wenn sie Biahgra- 
phit enthait, da dieser besser brisnnt als der geMnkte 
Schaumstoffkem . 

50 

PatentansprQche 

1. SchaumstoffkOrper, insbesondere fOr Bauzwecke, 
bestehend aus einem feuert>estandigen Scfiaum- 
stoffkem (4), der mit einer feuert}estandigen Tran- ss 
kung imprdgniert ist, und einer auf wenigstens eine 
Fiache des Schaumstoffkerns (4) aufgebracfiten 
intumeszierenden Vertxindfolie (V). cfie aus zwei 



Selbstklebefblien (2) und einer zwischen desen 
eingeschtossenen Schwht aus anem intumeszie- 
renden Material (1) besteht. 

2. SchaumstoffkOrper nach Anspruch 1, bei dem die 
SelbstMeb^lien (2) jeweils auf bekJen Oberfia- 
chen Mebrig ausgerOstet sind. 

3. SchaumstoffkOrper nach Anspruch 1 Oder 2, bei 
dem eine der SelbstMebeiblien (2) einseHig mit 
einem pulvrigen intumeszierenden Material (1) 
bestreut bzw. bescftichlet isL 

4. ScfiaumstoffkOrper nach Anspruch 3, bei dem die 
KbmgrOBe des intumeszierenden Materials zwi- 
schen 0,1 und 4 mm liegt 

5. ScfiaumstoffkOrper nach einem der vorhergehen- 
den AnsprOcfie, bei dem das intumeszierende 
Material BIdhgraphit enthfllt. 

6. ScfiaumstoffkOrper nach einem der vorhergehen- 
den AnsprQcfie. bei dem das intumeszierende 
Material AmmonlumpotypfK>sphat, insbesorviere 
Ethylendiaminphosphat entfidlt. 

7. SchaunnstoffkOrper nach Anspruch 6^ bei dem das 
intunneszierende Material Kbmbinatkmen aus 
Anvnoniumpolyphosphat mit Melamin und Pentae- 
rythrit entfi&lt 

8. SchaumstoffkOrper nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche. bei dem das intumeszierende 
Material VemfvaJit entfifltt. 

9. SchaumstoffkOrper nach einem der vorhergehen- 
den AnsprQcfie. bei dem das intumeszierende 
Material Wasserg^as (Na-Silikat) enthdlt 

IOl ScfiaumstoffkOrper nach einem der vorhergehen- 
den AnsprOche, bei dem das intumeszierende 
Material Borsdure oder deren Saize entfifilt. 

11. ScfiaumstoffkOrper nach einem der vorhergehen- 
den AnsprOche, bei dem der Schaumstoffkern (4) 
mrt anorganischen FQIlstoffen wie Ammoniumhy- 
droxkl. Magnesiumhydraxki oder Cateiumcaitx)na- 
ten und Brandschutznrvtteln auf Phosphat-Basts 
getranktlsL 

12. Verwendung des BrandschutzschaumstoffkOrpers 
nach einem der vorhergehenden AnsprOche in 
einem Brandschutzkissen, in dem der Schaum- 
stoffkOrper (S) von einem Gdasfasergewebe [7) 
umgeben ist. 

13. Verwendung des ScfuujmstoffkCrpers nach einem 
der AnsprOche 1 bis 11 als thermisches Isolations- 
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material vor und/bder Nnter einer bestehenden 
Abschottungseinrichtung (8) zur Vertangerung der 
Feuerwiderstandsdauer bzw. des Funktionsertialts. 

14. Verwendung des SchaumstoffkOrpers nach einem s 
der AnsprQche 1 bis 11 als Brandschutzstoplen in 
Wanddurchfuhrungen, wcbet der Stopfen als 
Stanzteil ausgebikJet isL 

15. Veiwendung des SchaumstoffkOrpers nacfi einem io 
der AnsprQcfie 1 bis 1 1 als gewickeites Material fQr 
die Abdicfitung von WanddurchfOtirungen bis etm 

20 cm Durchmesser. 

16. Verwendung des ScfiaunstoffkOrpers nacfi einem is 
der AnsprOcfie 1 bis 1 1 als gewickeltes Material bei 
der V\^nddurchfQfirung von Enzeltet>eln Oder 
Kiabeft>Qndeln und nicfitt)rennk)aren Rohren. 

20 
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FIG. 1 
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FIG. 2 
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FIG. 3a 




FIG. 3b 
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FIG. 6 
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FIG. 7a 
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FIG. 8a 
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